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Description 

[0001] La presence invention se rapporte ^ una composition cosmelique de maquillage des matieres keratiniques 
comprenant des particules de verro irait6es. L'inventlon a aussi pour objet un proc6d6 cosm6tique de maquillage des 
5 malieres keratiniques. l-a composition selon invention peut etre apptiquee sur les ongles. la peau aussi bien du visage 
que du corps, y compris les levres, les ells et sur les cheveux, notamment d'Slres humains. Plus sp^cialement. I'in- 
vention porte sur un vernis a ongles. 

[0002] l-a composition de maquillage peut etre un vernis ^ ongles, un fard ^ joue ou ^ paupieres, un fond de teint, 
un mascara, un eye-liner, un produit de maquillage pour les levres ou un produit de maquillage du corps. La composition 
10 peut egalement etre appliquee sur les accessoires de maquillage comme les faux ongles, faux oils, postiches ou encore 
sur des pastilles ou des patchs adh6rents sur la peau ou les ISvres (du type mouches). 

[0003] Les compositions de maquillage, comme les vernis a ongles, sont colorees a I'aide de matieres colorantes 
comme les colorants solubles, les pigments qui sont gdn^ralement des oxydes mStalllques, tels que les oxydes de 
fer, ou bien encore a I'aide de nacres tels que les micas recouverts d'oxyde metalliques comme I'oxyde de lilane. 

IS Toutefois, lorsque le film de maquillage est soumis^ des contraintes tels que des chocs, des presslons ou des frotte- 
ments, les matieres colorantes et notamment les pigments ne sont pas loujours resistants ^ ces contraintes et s'usent. 
On constate aiors une perte sensible de la couleur du maquillage, ce qui contraint Tutilisatrice k renouveler rSgutidre- 
ment {'application du maquillage, eventuellement apres avoir retird la couche abtmSe. II est egalement ccnnu d'em- 
ployer des paillettes d'atuminium pour obtenir une couieur a effet m^tallique. Ces paillettes sont comme les pigments 

20 peu resistantes aux contraintes et s'usent. De plus, ces paillettes sont opaques h la lumiere. difiusantes et mates. En 
outre, lorsqu'elles sont associees avec des pigments colores ne presentant pas d'aspect metallique, par examples 
des nacres, la couleur de ces pigments ne ressort pas ; il n'est done pas possible d'obtenir un nr^quiltage ayant un 
aspect metallique colore. 

[0004] Le but de la pr^sente invention est de disposer d'une composition de maquillage permettant de remSdier aux 
2S inconvenients evoques pr^cedemmenl et notamment d'oblenir un maquillage sur les matieres keratiniques d'aspect 
mdtallique dclatant at presentant une bonne resistance d I'usure. 

[0005] Le demandeur a constate qu'un nouveau type de maquillage des matieres keratiniques pouvait etre obtenu 
en utilisant une composition cosm^tique comprenant des particules de verres particulidres. 
[0006] De fa^on plus precise, Tinvention a pour objet une composition cosmetique de maquillage comprenant dans 
30 un milieu cosm^tiquement acceptable une mati&re colorante, caract^risde par le fait que la mati&re coiorante comprend 
des particules de verre recouvertes d*au moins couche metallique. 

[0007] Lorsque la composition selon i'invention e"st appliqu6e sur les matieres k6ratinlques tels que les ongles, les 
particules de verre recouvertes de la couche metallique se repartissent facilement dans la couche deposee. Cette 
composition procure un film do maquillage d'aspect metallique tr6s brillant: 6clatant, ^ eflet miroir, quelle que sort la 
35 direction d'observation et ne diffusant pas la lumiere. Le maquillage presente en outre une bonne resistance a I'usure, 
notamment aux chocs, aux frottements. a I'abrasion, ainsi qu'une bonne resistance ^ I'ecaillage. On obtient ainsi un 
maquillage eclatant, de bonne adherence sur le support maqullle et de bonne tenue. De plus, ces particules de verre 
transmettent bien la lumidre, ce qui permet de les associer avec des pigments color6s pour obtenir un maquillage ^ 
effet metallique colors. 

40 [0008] Un autre objet de I'invention est un proc6d6 cosm6tique de maquillage des matiferes keratiniques comprenant 
rappiicalion sur les matieres keratiniques d'une composition telle que definie precedemment. 
[0009] L'inventlon a dgalement pour objet I'utilisation, dans une composition de maquillage des matieres keratini- 
ques, de particules de verre recouvertes d'au moins couche metallique pour obtenir un maquillage brillant el/ou resistant 
a I'usure. 

45 [0010] Les particules de verre utilisees comme matidre colorante dans la composition selon I'invention sont recou- 
vertes d'au moins une couche metallique. 

[0011] La couche metallique peut etre form6e d'au moins un metal choisi parmi I'argent. raluminium, le chrome, le 
nickel, ie molybdene, Tor, le cuivre, retain, le magnesium et leurs melanges (alliages). On utilise de preference I'argent, 
le chrome, le nickel, le molybdene, et leurs melanges. 
$0 [0012] 1^ couche metallique des particules de verre recouvertes peut etre presente en une teneur allant de 0,1 a 
50 % en poids, par rapport au poids total des particules. do preference de 1 % d 20 % en poids, et mieux de 2 % d 8 
% en poids. 

[0013] Les particules de verres recouvertes de la couche metallique peuvent avoir une taille moyenne aliani de 1 
yim d 500 pm. de preference de 10 ^m d 300 ^m, et mieux de 25 |.im d 150 ^m 
55 [0014] Avantageusemenl, les particules de verres recouvertes de la couche metallique peuvent avoir une epaisseur 
allant de 100 nm d 25 |.im. de preference de 500 nm d 10 {.irD, et mieux de 0,5 |im d 5 ^im. 

[0015] Des particules de verre recouvertes de la couche metallique sont decrites notamment dans les documents 
JP-A-091 83830. JP-A- 101 58450, JP-A- 10158541, JP-A-07258460 et JP-A-050 17710. 
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[0016] Comme parlicules de verre recouvertes d'une couche mdtaliique, on peut utiiiser par exemples les particules 
recouverles d'argent vendues sous les denominations l\4icroglass IVletashine REFSX 2025 PS. GF 2140 par la soci6t6 
TOYAL, les particules recouvertes d'alliage nicKel/chrome/molybdene vendues sous les denominations Crystal star 
GF 550. GF 2525 par la soci§t6 TOYAL. 
s [0017] Les pafticules de verre recouvertes de la couche metallique peuvent etre prdsentes dans la composition selon 
rinveniion en une leneur allant de 0. 1 % a 90 % en polds, par rapport au poids total de la composition, de preference 
de 1 % a 30 % en poids, et mieux de 2 % a 10 % ep poids. 

[0016] Selon Tinvenlion. la composition selon rinvontion comprend un milieu cosmetiquemeni acceptable qui peut 

comprendre un milieu aqueux ou un milieu solvant organique. 
10 [0019] composition selon I'invention peut comprendre. en outre, au moins un potymere filmogene. Dans la pre- 

sente demande, on entend par 'polym^rQ tilmog6ne'. un polym6re apte ^ former d lui seul ou en presence d'un agent 

auxiliaire de filmification, un film isolable. Le polymere filmogene de la composition peut etre solubilise ou disperse 

sous forme de particules dans le milieu cosmdtiquement acceptable de la composition selon invention. 

[0020] Parmi los polymeres filmogenes utilisables dans les compositions de la presente invention, on peut citer les 
»5 polym6res synth6tiques, de type radicalaire ou de type polycondensat, les polym6res d'origlne naturelle, et leurs m6- 

langes. 

[0021] Par polymfere filmogene radicalaire, on entend un polymfere obtenu par polymerisation d'un ou plusieurs mo- 
nomeres a insaturatbn notamment ethylSnique, certain monomere etant susceptible de s'homopolymdriser (a I'inverse 
des polycondensats). 

20 Les polymdres filmogenes de type radicaiaires peuvent dtre notamment des polymeres, ou des copolymeres, vinyli- 
ques, notamment des polymeres acryliques. 

[0022] Les polymdres filmogenes vinyllques peuvent rdsulter de la polymerisation de monomeres d insaturatlon 
ethylenique ayant au moins un groupement acide et/ou des esters de ces monomeres acides et/ou des amides de ces 
monomeres acides. 

2S [0023] Comme monomere porteur de groupement acide, on peut utiiiser des acides carboxyliques insatures a,p- 
ethyieniques lels que I'acide acryllqus. I'acide methacrylique, i'acide crotonique, I'acide maieique, Tacide itaconique, 
et leurs melanges. On utilise de preference I'acide (meth)acrylique et I'acide crotonique, et plus preferentiellement 
I'acide (m6th)acrylique. 

[0024] Les esters de monomeres acides sonl avantageusement choisis parmi les esters de I'acide (melh)acrylique 
30 (encore appeie les (m6th)acrylates), notamment des (meth)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en C^-CzQ^ ^® 
preference en C^ Cg, des (meih)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en Cg-Cio. des (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, 

en particulier d'hydroxyalkyle en G2-Cg. 

Parmi les (melh)acrylates d'alkyle, on peut citer le melhacrylate de msthyle. le melhacrylate d'elhyle, le methacrylate 
de butyle, le msihacrylaie d'isobutyle, le methacrylate d'ethyl-2 hexyle, lo methacrylate de laurylo. 
35 Parmi les (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer Tacrylate d'hydroxyethyle, Tacrylate de 2-hydroxypropyle, le 
melhacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de 2-hydroxypropyle. 

Parmi les (meth)acrylates d'aryle, on peut citer I'acrylate de benzyle et I'acrylate de phenyle. 
Les esters de I'acide (meth)acrylique particulierement pr6f6res sont les (m6th)acrylates d'alkyle. 
[0025] Selon la presente invention, le groupement alkyle des esters peut etre soit fluore, soil perfluore, c'est-a-dire 
40 qu'une partie ou la totalite des atomes d'hydrogfens^du groupement alkyle sont substitu6s par des atomes de tluor 
[0026] Comme amides des monomeres acides, on peut par exemple citer les (meth}acry lam ides, et notamment les 
N-alkyI (meth)acry lam ides, en particulier d'alkyi en C2-C,2 • Paf^ni les N-alkyI (m6th)acrytamides, on peut citer le N- 
ethyl acrylamide^ le N-t-butyl acrylamide el le N-t-octyl acrylamide. 

[0027] Les polymeres filmogenes vinyliques peuvent egalement resutter de I'homopolymerisation ou de la copoly- 
^ merisation d'au moins un monomere choisi parmi les esters vinyliques et les monom6res styreniques. En particulier 
ces monomeres peuvent etre polymerises avec des monomeres acides et/ou leurs esters et/ou leurs amides, tels que 
ceux mentionnes pr6c6demment. 

Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer I'acetate de vinyle, le neodecanoate de vinyls, le pivalate de vinyle, 
le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate de vinyle. 
so Comme monomeres styr6niques, on peut citer le styrene et t'alpha-methyl styrene. 

[0028] La liste des monomeres donn6e n'est pas limitative et il est possible d'utiliser lout monomere connu de I'hom- 
me du metier entrant dans les categories de monomeres acryliques et vinyliques (y compris les monomeres modifies 
par une chaTne siliconee). 

[0029] Comme potymdre filmogene acrylique en dispersion aqueuse utilisable selon I'invention. on peut citer ceux 
55 vendus sous les denominations NEOCRYL XK-90®. NEOCRYL A-1070®. NEOCRYL A-1090®. NEOCRYL BT-62®. 
NEOCRYL A-1 079®, NEOCRYL A-523® par la societe 2ENECA. DOW LATEX 432® par la socl6t6 DOW CHEMICAL 
[0030] On peut ainsi citer. parmi les polycondens^s utilisables comme polymere filmogene, les polyurethannes anb- 
niques, cationiques, non-ioniques ou amphoteres. les polyurethannes-acryliques, les poly-ureUiannas-polyvinylpirro- 
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lidoncs, les polyester-polyurethannes, Ids potyelher-polyurelhannes, les potyurees. les polyuree/polyurethannes, el 
leurs m6langes. 

Le polyurethanne filmogene peut etre, par exemple, un copolymere polyuf6thanne. polyurde/urelhanne. ou polyuree, 
aliphatique. cycloaliphatique ou aromatique. comportant seule ou en melange : 

s 

au moins une sequence d'origine polyester aliphatique et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou, 

au moins une sequence siiiconee. ramifiee ou non, par exempte polydlmethylsiloxane ou potymethylphenylsiloxa- 

ne, et/ou 

au moins une sequence comportant des groupes fluords. 

10 

[0031] Comme polym6re fltmog^ne potyur6thane en dispersion aqueuse utilisable seion I'invention. on peul notam- 
menl citer les potyester-polyurethanes vendus sous les denominations "AVALURE UR-405®". "AVALURE UR-410®", 
"AVALURE UR-425®*. "AVALURE UR-450®*, 'SANCURE 2060®" par ia societe GOODRICH et (es poly ether-poly u- 
rethanes vendus sous les denominations "SANCURE S7e®* par la societe GOODRICH, "NEORE2 R 970®" par la 
15 soci6t6 ZENECA. 

[0032] Parmi los polycondensats nimogdnes, on peut egatement ciler les polyesters, les polyesters amides, les po- 
lyesters d chaTne grasse, les polyamides. et les r^sines dpoxyesters, les rdsines resultant de la condensation de 
(ormaldShyde avec une arylsulfonamide. les resines aryl-sulfonamide epoxy. 

[0033] Les polyesters peuvent §tre obtenus. de fa9on connue, par polycondensation d'acides dicarboxyliques avec 

20 des polyols, notamment des diols. 

L'acide dicarboxylique peut etre aliphatique. alicyctique ou aromatique. On peut citer comme exemple de tets acides : 
I'aclde oxalique, racide matonique, l'acide dimdthylmalonique, l'acide succinique, l'acide glutarique. l'acide adipique, 
l'acide pimelique, l'acide 2,2-dimethylglutarique, I'aclde azelaique. I'aclde suberique. l'acide sebacique. l'acide luma- 
rique, l'acide mal6ique, l'acide itaconique, l'acide phtalique, l'acide dodScanedioique. l'acide l.3-cyclohexanedicar- 

25 boxylique, l'acide 1 ,4-cyclohexa-nedicarboxylique, l'acide isophtalique, l'acide terephtalique, l'acide 2.5-norborane di- 
carboxylique, l'acide diglycolique, l'acide thiodipropionique, l'acide 2,5-naphtal6nedicarboxy)ique, l'acide 2,6-naphta- 
lenedicarboxylique. Ces monomeres acide dicarboxylique peuvent dtre utilises seuls ou en combinaison d'au moins 
deux monomeres acide dicarboxylique. Parmi ces monomeres, on choisit pr^fdrentiellement l'acide phtalique, l'acide 
isophtalique, l'acide terephtalique. 

30 [0034] Le diol peut §tre choisi parmi les diols aliphatiques. alicycliqueS; aromatiques. On utilise de pr6f6rence un 
diol choisi parmi : I'ethylene glycol, le diethylene glycol, le trielhylene glycol, le 1,3-propanediol, le cyclohexane dime- 
thanol. le 4-butanedio). Comme autres polyols. on peut utiliser le glycerol, le penta6rythritoL te sorbitol, le trim6thylo) 
propane. ^ 

[0035] Les polyesters amides peuvent §tre obtenus de manifere analogue aux polyesters, par polycondensation de 

35 diacides avec des diamines ou des amino alcools. Comme diamine, on peut utiliser I'^thylenediamine. I'hexamethylfe- 
nediamine, la meta- ou para-ph6nylenediamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la monoethanolamine. 
[0036] Le polyester peut en outre comprendre au moins un monomere portant au moins un groupemenl -SQsM, 
avec M repr6sentant un atome d'hydrogfene, un ion ammonium NH4* ou un ion m6tallique, comme par exemple un 
ion Na*. Li^, K+, Mg^*, Ca^*, Cu2+, Fe2+, Fe^*. On peut utiliser notamment un monomere aromatique bifonclionnel 

40 comportant un tel groupement -SO3M. 

[0037] Le noyau aromatique du monomere aromatique bifonctionnel portant en outre un groupemenl -SO3M lei que 
ddcrit ci-dessus peut §tre choisi par exemple parmi les noyaux benzene, naphtal6ne, anthracene, diph6nyl, oxydiph6- 
nyl, suHonyldiphenyl. methylenediphenyl. On peut citer comme exemple de monomere aromatique bifonctionnel portant 
en outre un groupement -SO3M ; l'acide sulfoisophtatique, l'acide sulloterephtalique. l'acide sulfophtatique, l'acide 

^ 4-sulfonaphta!6ne-2,7-dicarboxylique. 

On prefere utiliser dans les compositions objet de invention des copolymeres a base d'isophtalate/sulfoisophtalate, 
et plus particulidrement des copolymeres obtenus par condensation de di-6thyl6neglycol. cyclohexane di-m6thanol, 
acide isophtalique, acide sulfoisophtalique. De tels polymeres sont vendus par exemple sous le nom de marque East- 
man AQ par la soci6t§ Eastman Chemical Products. 

60 [0038] Les polymeres d'origine naturelle. eventuellement modifies, peuvent etre choisis parmi la resine shellac, la 
gomme de sandaraque, les dammars, les dl6mis, les copals, les potymdres cellulosiques tels que la nitrocellulose, 
I'acetate de cellulose, I'acdtobutyrate de cellulose, I'acetopropionate da cellulose, I'dthyl cellulose, et leurs melanges. 
[0039] Le polymere filmogene peut §tre generalement present dans la composition selon I'invention en une teneur 
allant de 1 % d 70 % en poids. par rapport au polds total de la composition, et mieux atlant de 10 % d 40 % en poids. 

55 [0040] Comme sotvant organique utilisable dans I'invention, on peut citer : 

les cetones tiquides d temperature ambiante tels que methylethylcetone, methylisobutylcetone. diisobutylcetone, 
I'isophorone, la cyclohexanone, I'acdtone ; 
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les alcools llquides a lemperature ambiante lels que I'ethanol. Tisopropanol. le diacetone alcool, le 2-buloxy6lhanol. 
le cyclohexanol ; 

les glycols liquides a temperature ambiante tels que Telhylene glycol, le propylene glycol, le pentylene glycol, le 
glycerol ; 

s - les ethers de propylene glycol llquides a temperature ambiante tels que le monomethylether de propylene glycol, 
Tacetate de monomethyl ether de propylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropyl6ne glycol ; 
les esters a chalne courte (ayant de 3 a 8 atomes de carbone au total) tels que I'acdtate d'^thyle, I'acState de 
methyle, I'acetate de propyle, I'acetate de n-butyle, Tacetate d*isopentyle ; 

les Others iiquides ^ temperature ambiante tels que le didthylSther, le dimdthyldther ou le dichlorodi6thyldther ; 
10 - les alcanes liquides a temperature ambiante tels que le decane, I'heptane, le dodecane, le cyclohexane; 
les composes cycliques aromatiques liquides d temperature ambiante tels que le toluene et ie xylene ; 
les aldehydes liquides a temperature ambiante tels que le benzalddhyde, I'acetaldehyde 
leurs melanges. 

15 [0041] Ces solvantsconviennent plus particuli^rement pour le maquillage desongles : la composition constitue alors 
un vernis a ongtes. 

[0042] La teneur en solvant dans la composition selon Tinvenlion peul aller de 30 ^ 99 % en poids. par rapport au 
poids total de la composition, el de preference de 60 % h 90 % en poids. 

Le solvant peut etre un solvant organique ou bien encore un milieu aqueux, ce dernier pouvant etre constitue essen- 
20 tiellement d'eau ou bien encore d'un melange hydroalcoolique et en parliculier contenant des monoalcools Inferieurs 
en Ci-Cg. 

[0043] Pour ameiiorer les proprietes filmogenes de la composition, notamment de ta composition do base et/ou de 
surlace selon {'invention, un agent auxiliaire de filmification peut etre prevu. 

[0044] Lorsque I'on utilise un agent auxiliaire de^ilmitication avec le polymere filmogene, Tagent auxiliaire de titmi- 
25 ficalion peut etre choisi parmi tous les composes connus de I'homme du metier comme etant susceptibles de remplir 
la fonction recherchee, et dtre notamment choisi parmi les agents plastifiants. 

[0045] En outre, lorsque la composition comprend un potymere filmogene sous forme de particules dispersees dans 
le milieu correspondant de la composition, I'agent auxiliaire de filmification peut aussi §tre choisi parmi les agents de 

coalescence. 

30 [0046] La composition selon I'invention peut en outre comprendre des matieres colorantes additionnelles, diff erentes 
des particules de verre decrites precedemment. La mati^re colorante peut notamment etre choisie parmi les colorants 
{hydrosotubles ou liposolubles) ou tes matieres colorantes pulv6rulentes tels que les pigments, les nacres, les paillettes 
bien connues de I'homme du metier. Les matieres colorantes additionnelles peuvent etre presentes, dans la compo- 
sition, en une teneur allant de 0,01 % ^ 50 % en poids, par rapport au poids de ta composition, de preference de 0,01 

55 % a 30 % en poids. 

[0047] l_a composition selon I'invention peut en outre comprendre tout addltif connu de I'homme du metier comme 
elant susceptible d'etre incorpore dans une telle composition, tels que les agents epaississants, les charges, les agents 
d'etalement, les agents mouillants, les agents dispersants, les anti-mousses, lesconservateurs, lesfiltres UV, lesactits, 
les tensioactifs, les agents hydratanls, les parfums, les neutralisanis, les stabilisants, les antioxydants. Bien entendu, 
40 I'homme du metier veillera h choisir ce ou ces eventuels composes compl6mentaires, et/ou leur quantite, de manifere 
telle que les proprietes avantageuses de la composition correspondante selon {'invention ne soient pas. ou substan- 
tiellement pas. alterees par I'adjonctlon envisagee. 

[0048] La composition selon I'invention peuvent etre prepardes par Thomme du metier sur la base de ses connais- 
sances generates et selon Tetat de la technique. 
45 [0049] L'invemion est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 

Exemple 1 : 

[0050] On a prepare un vernis ^ ongles ayant la composition suivante : 

so 

Nitrocellulose 10 g 
Plastifiants et resine 15 g 
Agent rheotogique 1 ,5 g 

Particules de verre recouvertes d'argent (GF 2140 de la socieie TOYAL) 1 0 g 
55 . Acetate d'ethyfe, acetate de butyle qsp 1 00 g 

[0051] Apres application de la composition sur le^ ongles. on a oblenu un film de maquillage presentant un aspect 
metallique Ires brillant. Le maquillage est bien resistant d I'usure. 
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{0052] On a prepare un vernis a ongles dont la composition est la suivante : 

s - Nitrocellulose 10 g 

Plastiflanls et resine 15 g 
Agent rheologique 1.5 g 

Particules do verre recouvertes d'alliage nickel/chrome/ molybdene (CRYSTAL STAR GF 550 de la sociele TOYAL) 

5g 

to - Pigment rouge 0,5 g 

Ac6tate d*6thyle, ac6tate de butyle qsp 100 g 

[0053] La composition est appliqu^e sur les ongles. On obtient un maquillage de couleur rouge prdsentant un aspect 
metallique 6ctatanl. 

15 

Exempies 3 a S comparatits : 

[0054] On a prepare 2 vernis k ongles selon Tinvention (exempies 3 et 4) et un vernis a ongles ne falsant pas partie 
de I'invention (exen^ple 5) selon les compositions sulvantes, tes leneurs etant indiquees en gramme : 

20 



Ingredient 


Exemple 3 


Exemple 4 


Exemple 5 


Nitrocellulose 


11 


11 


11 


Copolym&re losylamide/formalddhyde 


10,1 


10,1 


10.1 


Bentonite 


1,1 


1.1 


1.1 


Acetyl citrate de tributyle 


6.7 


6:7 


6,7 


Alcool isopropylique 


7,9 


7,9 


7.9 


Pigment (1) 


10 






Pigment (2) 




10 




Poudre d'aluminium (3) 






10 


Acelale d'elhyle ^ 


22 


22 


22 


Acelale de butyle 


39.2 


39.2 


39,2 



(1) : Particulos do varra racouvartes (fargani vanduas sous la danominatton GF 2140 par la sociale TOYAL 

(2) : Particules de verre recouvertes dTargent vendues sous la denomination MICROGLASS MEIASHINE REFSX 2025PS par bi societe TOYAL 
(o) : Poudre d'aluminium vendue sous la denomination StLVET ET 1630 par la sociele StLBERLtNE 
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a) Test de r6sistance ^ I'usure : 

[0055] resistance ^ I'usure des films est mesurde selon la norme AFNOR NF T 30-015. On a appliqud chaque 
composition sous forme d'une couche de 600 jim d'epaisseur (avant sechage) sur un disque puis laisser secher pendant 
45 1 heure a 30 '^C. Le film de vernis depose sur le disque a ensuite ete mis pendant 1 heure en contact avec des disques 
abrasifs (abrasimetre TABER), le disque faisant une rotation complete en 1 seconde. Au bout d'une heure, on a pese 
le disque et calcule la perte de masse PM de produil exprimSe en pourcenlage du poids perdu par rapport au poids 
initial. 

[0056] On a obtenu les rdsultats suivants : 

60 

Exemple 3 : PM =3,58 % 
Exemple 4 : PM = 4.98 % 
Exemple 5 : PM = 5, 99 % 

55 [0057] On constate que les compositions 3 et 4 selon I'invention ont une meilleure resistance k I'abrasion que la 
composition 5. 
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b) Test de reflexion lumineuse : 

[0058] Les compositions testees contienneni 5 % en poids de pigment respectivement (1 ), (2) ou (3) au lieu de 1 0 %. 
[0059] Pour chaque composition, on a d6pos6 sur plaque de verre une couche de 300 pm d'6paisseur (avant s6- 
chage), puis apres sechage pendant 24 heures a temperature ambiante, on a determine les propfieles de reflexion 
de la tufniere du film de vernis. 

[0060] On a eclaire le film avec un faisceau lumlneux de 1 cm de diametre incline a un angle de 30 '*par rapport a 
la normale au plan de la plaque de verre puis on a mesur^ h i'aide d'un photogoniom6tre ^ angle variable, ta quantite 
de lumidre rdfl6chie en fonction de Tangle. 

[0061] Pour chaque composition, la courbe de reflexion prSsente les caract^ristiques suivantes : 





Exemple 3 


Exemple 4 


Exemple 5 


Maximum du pic (en unite arbitraire, a Tangle speculairc -30 ') 


253.7 


451,6 


173.1 


Largeur k mi-hauteur (en d'angle) 


12.5 


14 


21 



[0062] On constate que tes courbes de reflexion des films obtenus avec les compositbns des exemples 3 et 4 selon 
Tinventbn ont un maximum plus eleve et une largeur ^ mi-hauteur plus etroite que la courbe de reflexion du film de 
Texemple 5. Les films des exemples 3 et 4 rdfldchissent done beaucoup plus la tumi&re que le film de Texemple 5. En 
outre, les films des examples 3 et 4 diff usent moins la lumiere que le film de Texemple 5 car la divergence du faisceau 
reflechi est plus faible pour tes films des exemples 3 et 4 que celle du film de Texemple 5. Les particules de verre 
recouverles des exemples 3 el 4 permettent done d'obtenir un maquillage plus brillant et plus scintillant que le ma- 
quillage de Texemple 5 obtenu avec la poudre d'aluminium qui est beaucoup plus mat. 

c) Test de transmissbn lumineuse : ^ 

[0063] Sur les memes films utilises' pour le lest de reflexion lumineuse decrit precedemment, on a eclaire chaque 
film avec un faisceau lumineux orient6s perpendiculairement au film (angle de 90 " par rapport au plan de la plaque 
de verre). On a mesure la quantite de lumiere ayant traverse le film en fonction de Tangle. On a mesur6 pour Tangle 
de - 90 ' la transmission "t" de la lumlfere et obtenu les valeurs arbitraires suivantes : 

Exemple 3 : t = 183,6 
Exemple 4 : t = 114.9 
Exemple 5:1 = 0 

3S 

[0064] On constate que les films des exemples 3 et 4 sont de bons transmetleurs de la lumiere et non diffusant 
tandis que le film de Texemple 5, ne transmettant pas la lumi&re. est opaque. 
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Revendlcatlons 

i«t- 

1. Composition cosm^tique de maquillage comprenanl dans un milieu cosmdtiquement acceptable une mati^re co- 
toranle, caracterisee par le fail que la matiere colorante comprend au moins des particules de verre recouvertes 
d'au moins une couche metallique. 

45 

2. Composition selon la revendication 1 , caractdrisde par le fait que la couche metallique est formee d'au moins un 
m^tal choisi dans le groupe forme par Targent, le nickel, le chrome, ie molybdene, Taluminium, Tor, le cuivre, Tetain, 
le magndsium, el leurs melanges. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait que la couche metallique est formee d'au moins 
un mdtal choisi dans le groupe formd par Targent. le nickel, le chrome, le molybddne, el leurs melanges. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendicatbns prdc^denles, caracterisee par le fait que la couche me- 
tallique est presente dans les particules de verre en une teneurallant de 0, 1 a 50 % en poids, par rapport au poids 
total des particules, et de preference de 2 % d 8 % en poids. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications prdc^entes. caracterisee par le fait que les particules 
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de verres recouvertes de la couche metallique ont une taille moyenne aliant de 1 ^ M^. de preference de 
10 pm d 300 Mm. et mieux de 25 d 150 \xrr{^ 

6. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caraci6ris6e par le fait que les pariicules 
s de verre recouvertes de la couche metallique ont une epaisseur ailant de 100 nm a 25 )am, de preference de 500 

nm d 10 ^m, et mieux de 0,5 h 5 \im. 

7. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que les particules 
de verre recouvertes de la couche metallique sont presents en une teneur allant de 0.1 % ^ 30 % en poids. par 

10 rapport au poids total de la composition, et de preference de 1 % a 1 5 % en poids. 

8. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend un 
milieu solvant organique ou un milieu aqueux. 

15 9. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend, 
en outre, au moins un polymere filmogene. 

10. Composition selon la revendication 9, caracter^ee par le fait que le polymere filmogene est choisi dans le groupe 
forme par les potymeres radicalaires, les polycondensats et les polymeres d'origine naturelle. 

20 

11. Composition selon I'une des revendications 9 ou 10, caracterisee par le fait que le polymere filmogene est choisi 
dans le groupe fomrie par les polymeres vinytiques. les polyurethanes, les polyesters, les poiymdres cetlulosiques. 

12. Composition selon i'une quelconque des revendications 9 A 11 . caracterisee par le fail que la teneur en polymere' 
2S filmogene va de 1 % ^ 70 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de preference de 10 % ^ 

40 % en poids. 

13. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes. caracterisee par le fait que la matiere colo- 
rante comprend en outre une matiere colorante additionnelle difierente de celle des particules de verre recouvertes 

30 de la couche metallique. 

14. Composition selon la revendication 13. caracterisee par le fait que la matiere colorante additionnelle est choisie 
parmi les colorants et les matieres cotorantes pulverulentes. 

35 15. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend en 
outre au moins un additif choisi dans le groupe forme par les agents auxiliaires de filmification, les agents epais- 
sissants, les charges, les agents d'etalement, les agents moutllants, les agents dispersants, les anti-mousses, les 
conservateurs, les fittres UV, les actifs, les tensioactits. les agents hydratants, les parfums, les neutralisants, les 
stabilisants, les antioxydants. 

40 

16. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle se presente 
sous la forme de vernis e ongles, de fard k joue ou ^ paupieres, de fond de teint, de mascara, de produit de 
maqulltage pour les levres, d'eye-liner ou de produit de maquillage du corps. 

^5 17. Proc6d6 cosm6lique de maquillage des mati^res keratiniques. consistant ^ appliquer sur les matieres keratiniques 
au moins une couche d'une composition selon Tune quelconque des revendications precedentes. 

18. Support maquilie comprenant un maquillage susceptible d'etre obtenu selon le precede tel que defini selon la 
revendication 17. 

so 

19. Suppon selon la revendication IS, caracterise.par le fait qu'il se presente sous forme de taux ongles. de faux cils 
ou de postiches. 

20. Utilisation, dans une composition de n^quillage des matieres keratiniques^ de particules de verre recouvertes 
ss d'au moins une couche metallique pour obtenir un maquillage brillanl et/ou resistant h Tusure. 
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